
SREPUBLIK 
DEUTSCHLAND 




® Offenlegungsschrift ® mt c,6 
DE 19848 679 A1 



DEUTSCHES 
PATENT- UND 
MARKENAMT 



@ Aktenzeichen: 

@ Anmeldetag: 

(43) Offe r leg u nastaa: 




198 48 679.0 
22. 10. 98 
22. 7.99 



D 04 H 5/08 

D 04 H 1/46 
D 04 H 1/56 
E 04 B 1/74 
__f.16 L 59/00 



crip.gegangen 
^i<3fior & ?arinf;r 

2 5!- JUU199S 



i Eflediot 



1 



Die folgenden Angaben sind den vom Anmeider eingereichten Unterlagen entnommen 

@ Isolationselement 

(57) Die Erfindung betrifft ein Isolationselement (1) mit ei- 
nem Schichtaufbau aus einem Vlies und einer Umhullung 
durch Folienlagen (2, 2'). 



o 

00 

00 
r— 
UJ 

O 



(§) Innere Prioritat: 


(72) Erfinder: 


197 53 830.4 05.12.97 


Antrag auf Nichtnennung 


® Anmeider: 




llibruck Industrieprodukte GmbH & Co. KG, 51381 
Leverkusen, DE 




(M) Vertreter: 

H. Rieder und Kollegen, 42329 Wuppertal 






00 
00 



LU 



1 

Beschreibung 

Die Erfindune betriffi ein Isolaiionselement. 

Deranige Isolaiionselcmenie sind bereiis in verschicdc- 
ner Form bekannigeworden. Die bekannicn Isolaiionsele- 5 
menie sind jedoch hinsichllich der unierschiedlichen Anfor- 
derungcn wie geringes Gewichi, hohe Schall- und ggf. auch 
Warmeisolation sowie Handhabbarkeii als Einbauelemeni 
nichl in jeder Hinsicht zufriedenstellend. 

Die Erfindung beschafiigi sich dahcr mil der icchnischen 10 
Problematik, ein Isolaiionselement zur Verfiigung zu siellen, 
das bei geringem Gewicht moglichst wirksam ist. 

Diese technische Problematik isi zunachsi und im wesent- 
lichen beim Gegenstand des Anspruches 1 gelosi, wobei 
darauf abgestelli ist, dafi das Isolationselement aus Vlies 15 
und einer Umhiillung durch Folienlagen besiehl. Das Vlies 
ist sehr leichtgewichtig, bei veigleichsweise groBem Volu- 
men ausgebildei. Das Vlies bzw. der nachstehend beschrie- 
bcne SchaumstofF ist so ausgewahlt, daB keinerlei gesund- 
heitliches Risiko bei Hersiellung, Verarbeitung, im Belrieb 20 
Oder bei der Versorgung gegeben ist. Es gibt groBere Zwi- 
schenraume zwischen den Fasem. Das Vlies kann bspw. aus 
einem Nadelvlies geringer Dichte bestehen. Die Folienlagen 
sind AuBenlagen. Es ergibt sich also gleichsam ein Kissen, 
gebildel mil einer durch die Folien gebildeien Hiille. Es 25 
kann eine Prallfiillung gegeben sein. Die Folien sind hin- 
sichllich ihrer Wasserdampfwiderstandszahl ausgewahlt. 
Besonders bevorzugt hat eine Folic auf der einen Seite eine 
hohe Wasserdampfdichte und die Fohe auf der anderen Seite 
eine niedrige Wasserdampfdichte. Dies alles derart, daB in 30 
der Einbausifuation keine oder praktisch keine Fliissigwas- 
serbildung gegeben ist. Die Folienlagen koimen nicht nur als 
AuBenlagen sondern auch al^'Zwischenlagenlagen vorgese- 
hen sein. Weiter sind die ^'oHenlagen, jedenfalls die AuBen- 
folienlagen, bevorzugt randverschweiBl. Fiir den Gegen- 35 
stand ist auch von Bedeutung, daB jedenfalls eine der Folien 
eine diinne Membranfolie ist, die wasserdampfduichlassig 
ist. Die andere Folie ist dann bevorzugt wasserdampfdicht. 

Im Unterschied zu der vorbeschriebenen Ausfuhrungs- 
form umfaBt die Erfindung auch ein Isolationselement mit 40 
einer aus Polyimid bestehenden Schaumstofflage als Plat- 
tenware. Die anderen vorbeschriebenen Merkmale konnen, 
mit Ausnahme der auf das Vlies bezogenen Merkmale, auch 
hierbei zur Anwendung kommen. 

Nachstehend ist die Erfindung des weiteren anhand der 45 
beigefugten Zeichnung, die jedoch lediglich ein Ausfiih- 
rungsbeispiel darsteUt, erlautert. 

Die einzige Figur zeigt eine teilweise aufgeschnittene 
perspektiviscbe Ansicht eines Isolationsteils. 

Das Isolationsteil 1 besteht aus einer unteren und oberen 50 
Abdeckfolie 2 bzw. 2' und einem dazwischen aufgenomme- 
nen Vlies 3. Das Vlies ist ein Nadelvlies und kann aus einem 
linearen Polymer wie bspw. PPS bestehen. Dariiber hinaus 
auch aus einer Mischung aus PPS imd anderen organischen 
Polymeren. Das Fiachengewicht des Vlieses kann zwischen 55 
200 und 800 g/m^ liegen. 

Die Fasem des Vlieses 3 sind thermoplastisch und inha- 
rent flammwidrig. Zudem ist es auch vorzugsweise hydroly- 
sebestandig ausgeriistet. Der Gesamtverbimd ist akustisch 
absorbierend und dSmmend. Dariiber hinaus auch warmei- 60 
soUerend. Die Fasem im weiteren auch alterungsbestandig. 

Die Dicke der Vlieslage 3 liegt im Bereich von 2 bis 8 cm, 
bevorzugt bei etwa 5 cm. 

Die Dicke der Folienlagen 2 bzw. 21 (sie sind lediglich 
zur zeichnerischen Verdeutlichung dicker gezeichnet) liegt 65 
zwischen 10 und 50 >im, vorzugsweise bei 20 ^m. Die 
Dichte der Folienlagen 2, 2' hegl bei ca. 0,9 bis 1,4 g/cm^. 
Die Folienlagen 2, 2' sind gleichfalls thermoplastisch und 
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hydrolysebesiandig. Hinsichtlich der Folienlag! 
es sich werksioffmaBig um aluminiumbedampftes Polyeihy- 
len Oder auch um inhareni flammwidrigc Polymere handcln. 
Wie auf der Zeichnung weiter dargestclli, konnen auf der 
Folie Fasem, bspw. Glasfasem, aufkaschien sein. Die Fa- 
sem sind durch das Raster in der Zeichnung angcdeutei. Sie 
sind jedoch bevorzugt nur einsciiig der Folie vorgesehen. 
Das Raster liegt zwischen 1 und 5 mm. Es sind jeweils quer 
zueinanderverlaufende Fasem vorgesehen. 

Insbesondere kann eine der Folien 2, 2' wasserdampf- 
durchlassig sein, wahrend die andere praktisch wasserdamp- 
fundurchlassig ist. 

Ein weiteres, zeichnerisch nicht gesonden dargesiellies 
Ausfiihmngsbeispiel betrifft ein derartiges Isolationsteil mit 
einer Schaumstofflage. Hieibei ist die Vlieslage 3 durch eine 
Polyimid-Plattenware ersetzt. Im iibrigen sind auch die obi- 
gen Ausfiihrungen dieser Ausfiihrungsform zutreffend. 

Paten tanspriiche 

1 . Isolationselement (1), gekennzeichnet durch einen 
Schichtaufbau aus Vlies und einer Umhiillung durch 
Folienlagen (2, 2'). 

2. Isolationselement (1), gekennzeichnet durch einen 
Schichtaufbau aus Schaumstoff in Form einer Poly- 
imid-Plattenware und einer Umhiillung durch Folienla- 
gen (2, 2-). 

3. Isolationselement nach einem der vorhergehenden 
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die Folienla- 
gen (2, 2') AuBenlagen sind: 

4. Isolationselement nach einem der vorhergehenden 
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die AuBenfo- 
lienlagen (2, 2') randverschweiBt sind und daB der Ge- 
samtverbund hierdurch zusammengehalten ist. 

5. Isolationselement nach einem der vorhergehenden 
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die Folienla- 
gen (2, 2?) wasserdampfdurchlSssige Membranfolien 
sind. 

6. Isolationselement nach einem der vorhergehenden 
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB das Vlies ein 
Nadelvlies ist. 
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